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© Zur Herstellung von Asphalt-Belagen dlenendes Bindemittel. 



© Bei den derzeit handelsublichen, heiss anzuwen- 
denden Bindemitteln zur Herstellung von Asphalts- 
plittbelagen handelt es sich um ein aus Bitumen und 
Losungsmittel bestehendes kolloiddisperses Ge- 
misch. Derartige Bindemittel weisen nun den gros- 
sen Nachteil auf, dass mindestens ein Teil der im 
Losungsmittel vorhandenen Kohlenwasserstoffverbin- 
dungen wahrend der Verarbeitung des Bindemittels 
verdunsten und dadurch die Atmosphare verunreini- 
gen. Ziel der vorliegenden Erfindung ist daher die 
Schaffung eines umweltfreundicheren Bindemittels. 
Dies ist nun dadurch moglich geworden, dass man 
die vorzugsweise aus Kohlenwasserstoffverbindun- 
gen bestehenden Losungsmittel durch ein tierisches 
^ und/oder pflanzliches Fett oder 6l und/oder durch 
^ ein Gemisch derartiger Stoffe ersetzt. Ein so herge- 
1^ stelltes Bindemittel weist gegenuber den bekannten 
lf> Bindemitteln den Vorteil auf, dass es nicht zur Luft- 
^ Verunreinigung beitragt. 
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Die Erfindung betrifft ein zur Herstellung von 
Asphalt-Belagen dienendes und zum Teil aus Bitu- 
men bestehendes, heiss anzuwendendes Bindemit- 
tel. 

Das bituminose Bindemittel kann beispielswei- 
se zur Herstellung eines Asphaltsplittbelages ver- 
wendet werden, der auf die Oberflache einer Stras- 
se aufgetragen wird, urn die Griffigkeit des Stas- 
senbelages zu erhohen und die Strassenunterlage 
vor dem Eindringen von Wasser sowie vor dem 
Verschleiss durch den Verkehr zu schutzen. 

Auf dem Markt bekannte und zur Herstellung 
von Asphaltsplittbelagen dienende bituminose Bin- 
demittel sind thermoplastische Kolloidsysteme. Sie 
bestehen vorzugsweise aus 70 bis 95 Gew.% Bitu- 
men und 30 bis 5 Gew.% Losungsmittel. Aus dem 
bei genugend tiefer Temperatur praktisch festen 
Zustand gehen die Bindemittel mit steigender 
Temperatur allmahlich in einen zah- und schliess- 
lich in einen dunnfliissigen Zustand uber. Im Ge- 
gensatz zu chemisch einheitlichen Stoffen konnen 
die bituminosen Bindemittel nicht durch einen Sie- 
depunkt oder Schmelzpunkt charakterisiert werden. 
Anstelle von Schmelz- oder Siedepunkt kann man 
als charakteristische Grosse eines Bitumens jedoch 
die Temperatur - der sogenannte Erweichungs- 
punkt - ermitteln, bei der bzw. dem das Bitumen 
eine bestimmte Viskositat aufweist. 

Das im Bindemittel vorhandene Bitumen ist ein 
durch fraktionierte Destination von Erdol gewonne- 
nes, kolloiddisperses Zweiphasensystem. Die ver- 
schiedenen Bitumensorten werden aufgrund ihrer 
Harte klassifiziert, wobei es ublich ist, sie durch 
eine Zahl zu kennzeichnen, welche ein Mass fur 
die Harte (Penetration) ist. 

Das im Bindemittel ebenfalls vorhandene Lo- 
sungsmittel enthalt hochsiedende Kohlenwasser- 
stoffverbindungen, beispielsweise Whitespirit 
und/oder Petrol oder Teerole. Teerole werden bei 
der Destination des Rohteeres gewonnen und nach 
ihrem spezifischen Gewicht in Leicht- Mittel- 
Schwer- und Anthracenole eingeteilt. Es handelt 
sich dabei jeweils um Gemische zahlreicher zum 
Teil noch unbekannter Kohlenwasserstoffverbindun- 
gen. 

Bei der Herstellung eines Asphaltsplittbelages 
wird das durch Erhitzen dunnflussig gemachte Bin- 
demittel auf die zu behandelnde Strassenoberfla- 
che aufgebraust und anschliessend mit Splitt abge- 
deckt. Beim Abkuhlen des aufgetragenen Splittbe- 
lages steigt die Viskositat des Bindemittels an, 
wobei dieses zugleich seine Klebekraft entwickelt, 
so dass der Splittbelag verfestigt und mit dem 
darunterliegenden Strassenbelag verklebt wird. Ein 
weiterer Viskositatsanstieg und die daraus folgende 
Weiterverfestigung des Splittes erfolgt schliesslich 
durch die Verdichtung der Splittschicht durch Wal- 
ze und Verkehr, durch die Verdunstung von im 



Bindemittel vorhandenen Kohlenwasserstoffverbin- 
dungen und durch Oxidation des im Bindemittel 
vorhandenen Bitumens. 

Diese Verwendungsform eines bituminosen 

5 Bindemittels weist nun die Nachteile auf, dass es 
mit einer mindestens 140°C betragenden Tempe- 
ratur verarbeitet werden muss und dass dabei min- 
destens ein Teil der im Bindemittel vorhandenen 
Kohlenwasserstoffverbindungen direkt beim Ver- 

w brausen verdunstet und dadurch die Atmosphare 
verunreinigt. Der ubrige Teil der Kohlenwasserstoff- 
verbindungen verbleibt jedoch nicht im Asphalts- 
plittbelag, sondern wird - wie bereits erwahnt - mit 
der Zeit ebenfalls verdunsten, was naturlich eine 

75 zusatzliche Belastung der Atmosphare zur Folge 
hat. 

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zu Grunde 
ein Bindemittel auf Bitumenbasis zu schaffen, das 
die vorgenannten Nachteile entweder uberhaupt 

20 nicht oder in nur geringem Masse aufweist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemass durch 
ein Bindemittel mit den Merkmalen des Patentan- 
spruchs 1 gelost. 

Zur Herstellung eines Asphaltsplittbelages wird 

25 das durch Erhitzen dunnflussig gemachte, minde- 
stens ein tierisches und/oder pflanzliches Fett oder 
Ol enthaltende Bindemittel - wie die bereits be- 
kannten Bindemittel - auf die zu behandelnde 
Strassenoberflache aufgebraust und anschliessend 

30 mit Splitt abgedeckt, wobei der darauf folgende 
Viskositatsanstieg des Splittbelages im wesentli- 
chen durch Polymerisation der pflanzlichen 
und/oder tierischen Ole und/oder Fette erfolgt. 

Nachfolgend werden einige Ausfuhrungsbei- 

35 spiele fur die Zusammensetzung eines Bindemit- 
tels angegeben. 

1. Beispiel eines Bindemittels zur Herstellung 
eines Asphaltsplittbelages 

89,7 Gew.% Bitumen B 180/220 
40 10,0 Gew.% Leinol 

0,15 Gew.% Kalziumstearat 

0,15 Gew.% Stearinsaure 

Das Bitumen B 180/220 ist ein Destillations- 

bitumen, dessen Penetration durch die beiden 
45 Zahlen 180 und 220 definiert ist. 

2. Beispiel eines Bindemittels zur Herstellung 
eines Asphaltsplittbelages: 

59,7 Gew.% Bitumen B 180/220 
30,0 Gew.% Polymerhaltiges Bitumen 

so 10,0 Gew.% Leinol 

0,3 Gew.% REDICOTE ™ N 422 

Bei dem polymerhaltigen Bitumen handelt 
es sich um ein Destillationsbitumen, das aus 
Kunststoff bestehende Polymere, beispielsweise 

55 Elastomere und/oder Thermoplaste enthalt. 

Das unter der Marke REDICOTE N 422 be- 
kannte Mittel hat dispergierende Eigenschaften 
und dient dazu, die Haftung zwischen dem Bin- 
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demittel und dem Splitt bzw. der Unterlage zu 
verbessern. 

3. Beispiel eines Bindemittels zur Herstellung 

eines Asphaltsplittbelages: 

Zusammensetzung gemass dem Beispiel 2, 

jedoch mit dem Unterschied, das anstelle von 

Leinol ein anderes Ol, beispielsweise Rapsol, 

verwendet wird. 
Ein grosser Vorteil dieser erfindungsgemassen 
Verwendungsform eines Bindemittels besteht nun 
darin, dass dieses im Gegensatz zu den bereits 
bekannten Bindemitteln beim Verarbeiten keine 
Dampfe von stark riechenden oder giftigen Kohlen- 
wasserstoffverbindungen bildet. 

Zudem besitzt das erfindungsgemasse Binde- 
mittel einen hoheren Flammpunkt als die bisher 
bekannten Bindemittel, so dass als weiterer Vorteil 
naturlich auch die einfache und sichere Verwen- 
dung des Bindemittels bei verhaltnismassig hohen 
Verarbeitungstemperaturen zu beachten ist. 

Bei der Wahl der Bindemittelart sind die Be- 
schaffenheit der zu behandelnden Strassenoberfla- 
che, die Verkehrsbeanspruchung und die Klimaver- 
haltnisse sowie auch die Jahreszeit, in der der 
Asphaltsplittbelag auf die Strassenoberflache auf- 
gebracht wird, zu berucksichtigen. Das Bindemittel 
muss eine gute Benetzung des Splittes sowie eine 
gute Haftung des Bitumens mit Splitt und Unterlage 
gewahrleisten. Die Bindemittel konnen somit je 
nach Beschaffenheit der Unterlage sowie abhangig 
von der Verkehrsbeanspruchung und den Klimaver- 
haltnissen in ihrer Zusammensetzung variieren. 

Daher sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, 
dass die anhand der Beispiele 1 bis 3 beschriebe- 
nen Mischungen nur eine Auswahl von mehreren 
moglichen Ausfuhrungsformen der Erfindung dar- 
stellen und in verschiedener Hinsicht geandert wer- 
den konnen, wobei das Bindemittel vorzugsweise 
mindestens 3 Gew.% eines tierischen und/oder 
pflanzlichen Fettes oder Oles enthalt. 

So kann das Bindemittel beispielsweise auch 
ein Gemisch mehrerer tierischer und/oder pflanzli- 
cher Fette oder 6le oder mindestens einen aus 
derartigen Stoffen gebildeten Firnis oder ein Dickol 
enthalten. 

Zudem kann dem Bindemittel - falls notwendig 
- auch eine geringe Mengen eines Gemisches ver- 
schiedener Kohlenwasserstoffverbindungen beige- 
fugt werden. Dabei soil jedoch der Anteil der bei- 
gefugten Kohlenwasserstoffverbindungen so klein 
wie moglich sein, so dass das Bindemittel die in 
der Einleitung genannten Nachteile in nur geringem 
Masse aufweist. 

Ferner sei darauf hingewiesen, dass man die 
bituminosen Bindemittel auch zur Herstellung einer 
aus mehreren Asphaltschichten bestehenden 
Asphaltbetonstrasse verwenden kann. Das erfin- 
dungsgemasse Bindemittel kann dabei zur Herstel- 



lung aller Asphaltschichten verwendet werden, wo- 
bei es dazu durch Erhitzen dunnflussig gemacht, 
einem Gesteinsgemisch beigefugt und mit diesem 
auf die zu beschichtende Strassenunterlage aufge- 

5 tragen wird. Das erfindungsgemasse Bindemittel 
weist in diesem Fall gegenuber den handelsubli- 
chen und zur Herstellung von Asphaltbetonstrassen 
dienenden Bindemitteln den Vorteil auf, dass es bei 
einer tieferen, beispielsweise 100 bis 120°C betra- 

w genden Temperatur mit dem Gesteinsgemisch ver- 
mischt und verarbeitet werden kann. Dazu sei be- 
merkt, dass die bereits bekannten und zur Herstel- 
lung einer Asphaltbetonstrasse dienenden Binde- 
mittel vorzugsweise bei einer Liber 140°C betra- 

75 genden Temperatur mit dem Gesteinsgemisch ver- 
mischt werden. 

Die mit der Verwendung des erfindungsgemas- 
sen Bindemittels erreichbaren niedrigeren Verarbei- 
tungstemperaturen sind insbesondere dann von 

20 grossem Vorteil, wenn zur Herstellung einer 
Asphaltbetonstrasse dem zu verwendenden Ge- 
steinsgemisch ein aus Altbelagsbestandteilen be- 
stehendes teerhaltiges Recycling-Gut beigefugt 
wird. Letzteres setzt namlich bei hohen - uber 

25 140°C liegenden - Mischtemperaturen mutagen 
und/oder karzinogen wirkende Teerbestandteile 
frei, die die Gesundheit der das Mischgut verarbei- 
tenden Personen gefahrden. 

Eine mit teerhaltigem Recycling-Gut angerei- 

30 cherte Asphaltschicht kann dabei beispielsweise 
aus 63 Gew.% Mineralsteingut, 30 Gew.% 
Recycling-Gut, 4 Gew.% Steinmehl und 3 Gew.% 
Bindemittel der erfindungsgemassen Art gebildet 
sein. 

35 Schliesslich besteht auch noch die Moglichkeit, 

das Bindemittel nicht nur zur Herstellung von Stras- 
senbelagen sondern in analoger Weise auch zur 
Herstellung von Klebeschichten (beispielsweise 
zum Verkleben zweier Asphaltschichten einer 

40 Asphaltbetonstrasse) sowie auch zur Herstellung 
von Schutz- und Dichtungsbelagen fur Bauwerke 
und dergleichen zu verwenden. 

Patentanspruche 

45 

1. Zur Herstellung von Asphalt-Belagen dienen- 
des und mindestens zum Teil aus Bitumen 
bestehendes, heiss anzuwendendes Bindemit- 
tel, dadurch gekennzeichnet, dass es minde- 

50 stens ein tierisches und/oder pflanzliches Fett 

oder 6l enthalt. 

2. Bindemittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass es mindestens 3 Gew.% eines 

55 tierischen und/oder pflanzlichen Fettes oder 

Oles enthalt. 
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3. Bindemittel nach Anspruche 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass es Stearinsaure und 
oder ein Stearinsauresalz enthalt. 

4. Bindemittel nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 5 
zeichnet, dass es eine Mischung ist aus: 

89,7 Gew.% Bitumen B 180/220 

10 Gew.% Leinol 

0,15 Gew.% Kaiziumstearat 

0,15 Gew.% Stearinsaure 10 

5. Bindemittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass es eine Mischung ist aus: 

59,7 Gew.% Destillationsbitumen 

30 Gew.% Polymerbitumen 75 

10,0 Gew.% Leinol oder Leinol-Firnis 

0,3 Gew.% REDICOTE ™ N 422 

6. Bindemittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass es eine Mischung ist aus: 20 
59,7 Gew.% Bitumen B 180/220 

30 Gew.% Polymerbitumen 

10,0 Gew.% Rapsol 

0,3 Gew.% REDICOTE ™ N 422 

25 



30 



35 



40 



45 



50 



4 




Europaisches 
Patentamt 



EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT 



Nummer der An noddling 

EP 92 81 1009 



EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 



Kategorie 



Kcnnzetdinung des DokuroenU mit Angabc, so writ 
der maflgeblichen Teile 



BetriHt 



■CLASSIFICATION DER 
ANMELDUNG ant- Q.S) 



CH-A-641 822 (BAUBIT AG) 

* Anspruche 1-3 * 

DE-A-3 002 371 (KEMIKAL EPITOANYAGIPARI 
VALLALAT) 

* Anspruche 1-4 * 

W0-A-9 300 406 (INN0PR0FI KFT.) 



1,2 



1-3 



C08L95/00 



1,2 



RJECHERCHIEIITE 
SACHGEBDETE (Int. CI. 5 ) 



C08L 



Der vorlietende Rtcberchenbericfat wurde far allc Patentanspriiche erstettt 



DEN HAAG 



04 AUGUST 1993 



GIRARD Y.A. 



KATEGORIE DER GEN ANN TEN DOKUMENTE 

X : von besonderer Bedeotung allein betrachtet 

Y : von besonderer Bedentung in Verbindung mit einer 

an der en Vertiffentlichung derselben Kategorie 
A : technologisclier Hintergrund 
O : nichtscbriftliche Offenbarang 
P : Zwiscfaenliteratur 



T : der Erflndung zugrande liegende Theorien oder Grundsatze 
E : alteres Patentdokument, das jedoch erst am oder 

nach dem Anmeidedatnm veroffentlicht word en ist 
D : in der Anmeldiing angefllhrtes Dokument 
L : aus andern Grunden angefUhrtes Dokument 

A : Mitgiied der gjeVchen Patentfamiiie, Ubereinstimmendes 



